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Prufungsantrag genn. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Farbkorper insbesondere Farbmine fur Mai- oder Kosnnetikzwecke 

(g) Die Erfindung betrifft einen Farbkorper, insbesondere 
Farbmine fur Mai- oder Kosmetikzwecke, insbesondere fur 
den Einsatz in holzgefaBten Stiften mit Farbmittein, Fullstof- 
fen, Bindemittel und insbesondere Fette, Ole und/oder 
Wachse, wobei das Farbmittel ausschlieSlich aus dem 
Bereich der bei ubiicher Anwendung in Losung vorliegender 
Lebensmittelfarbstoffe ausgewahit ist und die Lebensmittel- 
farbstoffe im Anwendungszustand der Farbmine jedoch 
dispergiert vorliegen. 
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Di folgenden Angaben sind den vom Anmelder ing reichten Unterlagen entnommen 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Farbkorper fur Malzwecke, insbesondere eine Farbmine sowie ein 
Verfahren zur Herstellungderselben. 
5 Farbminen bestehen aus Farbmittel, FuUstoffen* Bindemittel sowie gegebenenfalls Fatten, Olen und/oder 
\Vachsen. wobei letztere die Schmiereigenschafien der Mine verbessern sollen. Aufgrund des Anwendungsge- 
bietes fiJr Buntstifte, der groBte Teil der Anwendung erfolgt im Kindergarten- und Vorschulaiter, ist man seitens 
der Buntstiftproduzenten bemuht. was die Inhaltsstoffe und hier insbesondere die (oftmals Schwermetalle 
enthaltenden) Farbmittel anbelangt. voilig unbedenkliche Substanzen zur Minenherstellung zu verwenden. In 

10 diesem Zusammenhang wird bei der Bewerbung der Produkte der Hinweis "CE" verwendet, welcher fur die 
Konformitat des Produkts mit der Euro-Norm 71 steht, die in Teil 3 ein gewisses Limit an Schwermetallgehalten 
festlegt. In Anbetracht des immer scharfer werdenden Wettbewerbs ist man bestrebt. immer hohere Anforde- 
rungen an diese Unbedenklichkeitshinweise zu stellen. Derjenige Buritstiftproduzent, welcher eine im Vergleich 
zu Konkurrenzprodukten erhdhte Unbedenklichkeit gewahrleisten kann, hat demzufolge fur seine Buntstifte 

1 5 einen erheblichen Werbeef fekt geschaffen. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin. einen neuartigen Farbkorper zur Verfugung zu stellen. 
der hinsichtlich der Unbedenklichkeit seiner verwendeten Farbmittel sich von den bekannten Farbkdrpern 
besonders abhebt und dadurch einen erheblichen Werbeeffekt mit sich bringt, wohingegen die anwendungstech- 
nischen Eigenschaften dieser neuen Farbmine nicht verschlechtert werden sollen. 

20 Diese Aufgabe wird durch den kennzeichnenden Teil des neuen Anspruchs 1 gelost. Danach zeichnet sich die 
Erfindung dadurch aus, daB das Farbmittel ausschlieBIich aus dem Bereich der bei ubiicher Anwendung in 
Ldsung vorliegender Lebensmittelsfarbstoffe ausgewahlt ist, die im Anwendungszustand der Farbmine jedoch 
sozusagen "atypisch" dispergiert vorliegen. Lebensmittelfarbstoffe, die im Normalfall (z, B. zur Einfarbung von 
Speiseeis oder dergleichen) gelost vorliegen, werden demnach bei der hier beanspruchten Verwendung in 

25 dispergiertem Zustand also ungelost eingesetzt. Hierdurch werden viele Farbstoffe aus dem Bereich der sog. 
"Lebensmitteizusatzstoffe" der hier beanspruchten Anwendung zuganglich. Der Begriff "Lebensmittelzusatz- 
stofr ist ein amtlich verwendeter Begriff. eine Liste der in Deutschland zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe 
findet sich im Bundesanzeiger Jahrgang 44, Nr. 142a. Lebensmittelzusatzstoffe werden mit einer Nummer 
gekennzeichnet. der entweder ein E (endgultige EWG Nummer) oder ein C (Nummer fur bestimmte Farbstoffe) 

30 vorangestellt ist. Bei Nummern ohne vorangestellten Buchstaben E oder C handelt es sich um voriaufige EWG 
Nummern. 

Bisher bestand das groBe Vorurteii der Branche darin. daB die fur die Herstellung von z. B. Farbminen zu 
verwendenden Farbmittel ausschlieBIich aus dem Bereich der Farbpigmente ausgewahit worden sind, welche im 
Anwendungszustand ungelost vorliegen. Der Erfinder hat nun uberraschenderweise gefunden, daB zur Herstel- 

35 lung der neuartigen Farbmine auch Farbmittel aus dem Bereich der bei ubiicher Anwendung in Losung 
vorliegender Lebensmittelfarbstoffe verwendbar sind, wobei diese im erfindungsgemaBen Anwendungszustand 
der Farbmine jedoch dispergiert vorliegen mussen. Diese Erkenntnis bietet die Moglichkeit, viele in der Gruppe 
der Lebensmittelzusatzstoffe vorhandenen Farbmittel der Herstellung von Farbminen zugSngiich zu machen. 
Die erfindungsgemaBe Verwendung der Lebensmittelfarbstoffe als Farbmittel fur Farbminen fur Mai- oder 

40 Kosmetikzwecke begrundet nun auch die Moglichkeit, diesen Effekt werbewirksam einzusetzen. in dem auf die 
Verwendung von Farbmittein "ausschlieBIich bestehend aus Lebensmittelsfarbstoffen" hingewiesen werden 
kann. Oberraschenderweise hat sich gezeigt, daB die Verwendung der Lebensmittelfarbstoffe zu keiner nennens- 
werten BeeintrSchtigung der mechanischen Anwendung der neuen Farbmine fuhrt. Weitere zweckmSBige 
Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteranspruchen beschrieben. 

45 Das Farbmittel muB nicht unbedingt aus einem einzigen Lebensmittelfarbstoff bestehen, es kann vielmehr 
auch aus einem Gemisch von mindestens zwei Lebensmittelfarbstoffen aufgebaut sein, wichtig ist jedoch, daB 
ausschlieBIich Lebensmittelfarbstoffe Verwendung finden. 

Der Gegenstand von Patentanspruch 3 gewahrleistet zum einen aufgrund der ausschlieBlichen Verwendung 
von Lebensmittelzusatzstoffen als Bestandteile eine rundum vollige Unbedenklichkeit der erfindungsgemaBen 

50 Farbmine. die noch dazu dann durch die Moglichkeit der werbemaBigen Verwendung der Bezeichnung "aus- 
schlieBIich bestehend aus Lebensmittelzusatzstoffen" einen erheblichen Werbeeffekt gegeniiber Konkurrenz- 
produkten mit sich bringt. 

Die Einstellung des ph-Werts der angesetzten Mischung in einem Bereich von 5,5—7,5 ist insofern zweckma- 
Big, als eine chemische Veranderung der Lebensmittelfarbstoffe und dadurch Veranderungen in der Farbwir- 
55 kung vermieden wird bzw. werden. 

Besonders vorteilhaft ist in diesem Zusammenhang ein Bereich des ph-Werts zwischen 6,5 und 7,5. 
Bei dem einzuhaltenden ph-Wert-Bereich sind nur bestimmte Fette, Wachse oder Ole einsetzbar. Fur den 
vorliegenden Bereich handelt es sich hierbei um Stearinsaure, Bienenwachs, Candelillawachs oder Carnauba- 
wachs. Daneben besteht auch noch die Moglichkeit des Einsatzes aus Erdol gewonnener mikrokristailiner 
60 Wachse z. B. mit der Bezeichnung "Permulgin 3230" und der EWG Nummer 907, die einen erhohten Paraffinan- 
teil aufweisen. 

Der Erfinder hat herausgefunden, daB gute technische Eigenschaften in Zusammenhang mit der ausschlieBli- 
chen Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen dann erfolgen. wenn der Fullstoffanteil in einem Bereich von 
55—75 Gew.% liegt, der Bindemittelanteil in einem Bereich von 2,5—7,5 Gew.%, der Anteil an Farbmittein in 
65 einem Bereich von 2,3—6,4 Gew.% und der Anteil an Fett, Ol oder Wachs absolut in einem Bereich von 
10— 17 Gew.% liegt. 

Optimale Eigenschaften wie etwa Deckkraft. mechanische Festigkeit sowie Spitzverhalten werden durch eine 
Mischung gewahrleistet, bei der der FQIIstoffanteil in einem Bereich von 60— 70 Gew.% liegt, der Anteil an 
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Bindemittel in einem Bereich von 4-6 Gew,o/o,der Farbmittelantei! in einem Bereich von 3,4—5.1 GewM sowie 
der Anteil an Fett. Ol oder Wachs zwischen 1 2 — und 14 Gew.% liegt. 

Die in Anspruch 10 beanspruchten Farbmittei stellen diejenigen besonderen Farbmittel aus der Gruppe der 
Lebensmittelfarbstoffe dar, die besonders gute physikalische Eigenschaften wie z. B. Declckraft, Leuchtkraft etc. 
bei gleichzeitig in zufriedenstellender Weise einzustellende mechanische Stabilitat, Abriebintensitat etc. der 
Mine gewShrieisten. 

ErfindungsgemaB lassen sich als Wachse insbesondere auch pflanzliche Wachse einsetzen, was wiederum 
einen wesentlichen Werbeeffekt gegenuber bekannten Buntstiften mit sich bringt. 

Was das Verfahren zur Hersteilung der erfindungsgemaBen Farbmine anbeiangt ist darauf zu achten, daB die 
maximale Temperatur beim Mischvorgang SS^C vorzugsweise gO'^C nicht ubersteigt, damit eine negative 
Beeinflussung der Farbmittel vermieden wird 

Aus dem gleichen Grunde darf die Verweilzeit des Gemisches im Mischer nicht langer als 60 min. betragen, da 
andernfails ebenfalls eine negative Beeinflussung der Farbmittel erfolgen kann. 

Um die Verweilzeit moglichst kurz zu halten. wird zur Mischung der Rohstoffe zweckmaBigerweise ein 
Intensiv- oder Turbulentmischer verwendet. 

AnschlieBend erfolgt die Formgebung des Rohstoffgemisches in der ublichen Weise z. B. im Extrusionsverfah- 
ren. 

Dann warden die geformten Minen getrocknet, wobei eine Temperatur von 40''C nicht uberschritten werden 
soil. 

Um bei dieser relativ niedrigen Trocknungstemperatur ein ausreichendes Durchtrocknen des Minenrohlings 
zu gewahrleisten, soil die Verweilzeit wahrend des Trocknens in einem Bereich von 10 — 20 Stunden bei min. 30 
°C, max. 60°C Trocknungstemperatur liegen. 

Nachstehend sind aufgelistet nach Handelsname, Name in der amtlichen Fundstellenliste sowie EWG Num- 
merdie wichtigsten Lebensmittelzusatzstoffe fiirden Bereich Buntstiftminen. 
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Handelsname Name in der Fund- EWG-Nr, 

stellenliste 



1 Piillstof f e 

- Kaolin SB Alxuniniiainsilicate 554 

- Talkum SM M 10 Magnesiumsilicate 553a 

- China Clay B Aliuniniumsilicate 554 

- Aerosil 130 Kieselsaure 551 

- Calcivmstearat LIGA Calciumstearat 470 

- Magnesiums tear at USP Magnesiumstearat 572 

2 • Bindemittel 

- Tylose MH 300 P Methylcellulose 461 

- Tylose C 300 P Carboxymethylcellulose 466 

- Tylose MH 50 Methylcellulose 461 

3. Fette^ 6le^ Wachse 

- Stearin extraprima stearinsaure 570 
" Bienenwachs naturgelb Bienenwachs 901 

- Permulgin 1550 Bienenwachs 901 

- Candelillawachs 2039Y Candelillawachs 902 

- Isco-Care 100 Karnaubawachs 903 

- Permulgin 343 0 Karnaubawachs 903 

- Permulgin 3230 miJcrokristalline Wachse 907 

4 . Parbmittel 

- Sicovit Tartrazin 85 Tartrazin 102 

- Sicovit Gelborange 85 Gelborange S 110 

- sicovit Chinolingelb 70 Chinolingelb 104 

- Unibix o 97% Bixin, Norbixin 160b 

- Unibix W 30% Bixin, Norbixin 160b 

- Sicovit Cochenillerot 70 Cochenillerot A 124 

- sicovit Azorubin 85 Azorubin 122 

- sicovit Erythrosin 85 Erythrosin 127 

- sicovit Amaranth 85 Amaranth 123 

- Carmin PG 51% Karminsaure 12 0 

- Sicomet Blaupaste 2 3550 Patentblau V 131 

- Sicovit Patentblau 80 Patentblau V 131 

- Sicovit Brillantschwarz 

80 Brillantschwarz BN 151 



Nachstehend sind drei Rezepturbeispiele fur Buntstiftminen der Farben Berlinerblau (Rezeptur A), Orange- 
dunkel (Rezeptur B) sowie Hellgrun (Rezeptur C) wiedergegeben 

Rezeptur A 

— Talkum SM 

— Calciumstearat 

— Tylose MH 300 P 

— Sicovit Patentblau 80 

— Permulgin 1550 

— Permulgin 3240 

— Permulgin 3430 

— Stearin 

4 



71,10% 
5.20% 
5,00% 
4,00% 
2,50% 
2,50% 
2,50% 
6,20% 
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Rezeptur B 



— Kaolin SB 



65.50% 
6,20% 
5,00% 
9,60% 
2.50 
2.50% 
2.50% 
6,20% 



— Calciumstearat 
-TyIoseMH50 

— Unibix0 97% 



— Bienenwachs naturgelb 



— Permulgin 3230 

— Permulgin 3430 

— Stearin 



Rezeptur C 



— China Clay B 

— Magnesiumstearat 

— Tylose C 300 P 

~ Sicovit Patentblau 80 

— Sicovit Chinolingelb 70 

— Bienenwachs naturgelb 

— Permulgin 3230 

— I SCO-Care 100 

— Stearin 

(% Angabe in Gew.-%) 



71.040/0 
6,20% 
5,00% 
0.56% 
3.50% 
2,50% 
2.50% 
2,50% 
6.20% 



Patentanspruche 



1. Farbkorper, insbesondere Farbmine fur Mai- oder Kosmetikzwecke, insbesondere fur den Einsatz in 
hoizgefaBten Stiften mit Farbmittel, Fulistoffen. Bindemittel und insbesondere Fette, 6le und/oder Wachse. 
dadurch gekennzeichnet» daB 

a) das Farbmittel ausschlieSiich aus dem Bereich der bei ublicher Anwendung in Losung vorliegender 
Lebensmittelfarbstoffe ausgewahlt ist und 

b) die Lebensmittelfarbstoffe im Anwendungszustand der Farbmine jedoch dispergiert vorliegen. 

2. Farbkorper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Farbmittel aus einem Gemisch mehrerer 
Lebensmittelfarbstoffe besteht. 

3. Farbkorper nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, daB samtliche Bestandteile des^Farbkor- 
pers aus den sogenannten Lebensmittelzusatzstoffen ausgewahlt sind. 

4. Farbkorper nach mindestens einem der vorgehenden Anspruche. dadurch gekennzeichnet. daB der 
ph-Wert der angesetzten Mischung der Inhaltsstoffe zur Herstellung des Farbkorpers in einem Bereich von 
5,5-7.5 liegt. 

5. Farbkorper nach Anspruch 4. dadurch gekennzeichnet, daB der ph-Wert in einem Bereich von^6,5 — 7,5 
liegt. 

6. Farbkorper nach mindestens einem der vorgehenden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB als Fett-, 
Ol- Oder Wachs Stearinsaure. Bienenwachs, Candelillawachs, Carnaubawachs oder aus Erdol gewonnenes 
mikrokristallines Wachs mit Hauptanteil Paraffin einsetzbar ist. 

7. Farbkorper nach mindestens einem der Anspruche 1 —6, dadurch gekennzeichnet. daB der Fullstoffanteil 
in einem Bereich von 55 — 75 Gew.% liegt, der Bindemittelanteil in einem Bereich von 2,5 bis 7,5 Gew,%. der 
Anteil an Farbmittel in einem Bereich von 2,3—6.4 Gew.% und der Anteil an Fett, Oi oder Wachs in einem 
Bereich von 10—17 Gew.% liegt. 

8. Farbkorper nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Fullstoffanteil im Bereich von 
60— 70 Gew.%. der Bindemittelanteil in einem Bereich von 4—6 Gew.%, der Farbmittelanteil in einem 
Bereich von 3,4—5,1 Gew.% sowie der Anteil an Fett. Ol oder Wachs in einem Bereich von 12—14 Gew.% 
liegt 

9. Farbkorper nach mindestens einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Farbkorper als Kreide ausgebildet ist. 

10. Farbkorper nach mindestens einem der Anspruche 1—8, dadurch gekennzeichnet. daB als Farbmittel 
mindestens ein Farbmittel aus der Gruppe Tartrazin 102, Gelborange S 110. Chinolingelb 104, Bixin. 
Norbixin 160b. Cocheniilerot A 124, Azorubin 122, Erythrosin 127, Amaranth 123, Karminsaure 120, Patent- 
blau V 131. Brillantschwarz BN 141 verwendet wird. 

11. Farbkorper nach mindestens einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB als 
Wachs pflanzliche Wachse vorgesehen sind. 

12. Verfahren zur Herstellung eines Farbkorpers nach den Anspruchen 1 — 1 1, wobei die Rohstoffe zunachst 
gemischt. dann geformt und anschlieBend getrocknet werden, dadurch gekennzeichnet, daB die maximale 
Temperatur beim Mischvorgang 95*^0 vorzugsweise 90*'C nicht ubersteigt 

13. Verfahren nach Anspruch 12. dadurch gekennzeichnet. daB die Verweilzeit des Gemisches im Mischer 
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nicht langer als 60 min. betragt. 

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet. daB zur Mischung der Rohstoffe ein 
Intensiv- oderTurbuIentmischer venvendet wird. 

15. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 12—14, dadurch gekennzeichnet, daB die maximale 
5 Temperatur beim Trocknen des geformten Farbkorpers eO"* betragt. 

16. Verfahren nach Anspruch 15. dadurch gekennzeichnet, daB die maximale Verweilzeit beim Trocknen 20 
Stunden betragt, 

17. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daB die minimale 
Temperatur beim Trocknen des geformten Farbkorpers SO^'C betragt. 

10 18, Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daB die minimale Verweilzeit beim Trocknen 

10 Stunden betragt. 
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